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La presente invention concerne un proce*de* d 1 application 
de colorants ou d f autres agents chimiques sur une nappe textile entraihe*e en 
continu, en employant un liquide constitue au moins partielleznent pax un sol- 
vant organique. 

On connait deja. des foulards destines a la teinture en 
continu de tissus et de tricots avec des solutions aqueuses de colorants, fou- 
lards au moyen desquels des colorants (au d'autres agents chimiques) sont 
appliques avec des quantites de liquide de bain relativement elevees. Dans ce 
cas, le foulard remplit une fonction double : d'une part, il sert a repartir uni- 
0 formement le liquide sur toute la largeur de la nappe, et d'autre part, il sert 
a effectuer 1' introduction du colorant dans la nappe du fait de la pression de 
serrage qu'il exerce. 

Si l f on seche ensuite la nappe textile ainsi trait£e, il 
s'avere extraordinairement difficile de supp rimer une migration dans la nappe 
5 du colorant dissous. Pour obtenir une teinture uniforme, il est souvent neces- 
saire d'employer des agents epaississants ou d'autres agents empechant la 
migration. Par ailleurs, une reduction de la quantite du liquide des bains 
aqueux employes jusqu'a present n'est pas possible sans degradation de I'uni- 
fQrmite de la repartition du colorant. 

La prgsente invention a pour but de developper un proc€- 
de permettant d'appliquer des colorants ou d'autres agents chimiques dissous 
dans un solvant organique sur une nappe textile entraihe~e en continu de fagon 
que des effets de migration soient evites lors du se*chage ou du fixage subse- 
quent. ' 
5 Selon la presente invention ce probleme est resolu en c 

que l'on applique une solution d'un maximum de 50% en volume (maximum de 
500 cm 3 de solvant pour 1000 g de matiere textile) au moyen d'un rouleau 
applicateur grave, entoure' par la nappe le long d'une zone peripherique. 

Les essais sur lesquels est base*e la presente invention, 
ont montre un re suit at surprenant a s avoir que des solvant s organiques, tels 
que, par exemple des hydro carbures chlores, esters, ethers, etc , ont des 
proprietes ideales de penetration en raison de leur faible tension superfi - 
cielle, en assurant ainsi une repartition uniforme du colorant dans la nappe 

textile meme dans le cas ou l'on emploie de tres faible s quantites de liquide 
de bain* L.a quantite faible de liquide d bain, c'est- a- dire I'emploi 
d'une solution extrSmen^snt concentree d'un 
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colorant, suppose fortem nt au risque de migration, pui 6 que d'une manier 
gen 'rale, la tendance i la migration d'une nappe devient d'autant plus faible 
que la.teneur de la nappe en liquide est reduite. 

Dans le cas ou une solution d ! un colorant ayant une te- 
neur maximale en solvant de 50% en volume est appliquee sur la nappe, on 
obtient une sorte d'impression "unie", la quantity faible de liquide e*tant bien 
repartie dans la matiere textile du fait de la penetration ideale du solvant or- 
ganique. Lors du sSchage subsequent et en raison des faibles quantites de li- 
quide pr^sentes, on n'observe des effets de migration que dans des cas ex - 
tremement isoles. Un autre avantage du precede selon la pr^sente invention 
reside dans la reduction importante de la puissance de se*chage ngcessitee. 

La faible quantite de solvant selon la pre*sente invention 
permet egalement l'emploi des solvants dont la recuperation est relativement 
compHquee. D'autre part, en raison de la faible quantite de solvant il est 
aussi possible de renoncer en somme k la recuperation et d'oxyder catalyti- 
quement le solvant Svapore de la nappe textile ou de le convertir d'une autre 
facon cnimique en une substance qui peut etre dechargee dans l'atmosphere 
sans hesitation. 

La reduction de la quantite de solvant, selon la presente 
invention, exige en effet que le solvant soit applique av Q c une repartition uni- 
forme parfaite sur la nappe textile. Dans ce but on a prevu un rouleau appli- 
cateur grave, qui est entoure par la nappe textile le long d'une certaine zone 
peripherique. De cette maniere, on obtient l'intensite de contact necessaire 
sans application d'une grande pression de serrage; les nombreuses petits 
cavites reguHerement disposees sur la surface gravee amenent la solution 
du colorant, finement do see et bien repartie.^. la nappe textile. 

La solution du colorant est avantageusement appliquee 
au rouleau grave en amont de la zone peripherique de ce rouleau qui est en- 
touree par la nappe textile. Ceci peut etre effectue par pulverisation ou par 
enduction ; le rouleau peut aussi barboter dans un bac rempli de la solution 
du colorant. 

A la suite du rouleau applicateur grave, la nappe passe 
avantageusement par urfchambre d'egalisation par repos, remplie d'une va- 
peur saturee de solvant avant d'atteindre une zone de sechage ou de fixage. 
Legalisation restante de la repartition du colorant sur toute la nappe se fait 
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lors du passag a tiavers la chambre d'egalisation par r pos. 

On decrira ci-aprfes le proc^de selon la pr€sente inven- 
tion a titre d'exempl null meat limitatif, illustre echematiqu ment sur les 
figures 1 a 4 des dessins ci-annexes. 

Selon la figure 1 la nappe textile 1 a teindre vient d'abord 
en contact avec an rouleau grave duplication 2 auquel est amende une solu- 
tion d'un colorant au moyen d'un dispositif de pulverisation 3. De preference 
cette solution contient 200 a 400 cm 3 d'un solvant organique par 1000 g d'un 
colorant. 

Ensuite, la nappe textile passe a travers une chambre 
d'egalisation par repos 4 remplie d'une vapeur satur^e de solvant, aprfesquoi 
la nappe 1 arrive dans une zone de sechage 5, ou le solvant est fixe. En rai- 
son des faibles quantitSs de liquide evaporeeea cette occasion, il n'y a pas 
d'effets de migration troublants. 

Dans le procede selon la presente invention la nappe tex- 
tile peut-Stre amende au poste d'application du colorant soit seche, soit humi- 
de. 

Sur la figure 2, la rouleau applicateur 2 barbote dans un 
bac 7 rempli d'unesolution 6 de colorant, une racle 8 enlevant I'excfes de liqui- 
de du rouleau 2 avant que ce rouleau ne vienne en contact avec la nappe 1 a 
teindre. 

La figure 3 represente une variante de realisation du pro- 
cede dans laquelle la solution 6 est prelevee a partir d'un bac 7 et est amende 
au moyen d'une pompe 9, ^ un dispositif de pulverisation 10 pulverisant la 
solution sur la circonference du rouleau grave applicateur 2. Une racle 11 
enlfeve I'excedent de solution, qui retombe dans le bac 7. 

La figure 4 represente finalement une installation ou la 
nappe textile passe dans une chambre d'egalisation par repos 4 aprfes avoir 
passe le rouleau 2, chambre form^e par un bac 13 rempli de vapeur 12 de 
solvant, cette vapeur 12 etant retenue dans le bac 13 du fait de son poids spe- 
cifique qui est superieur a celui de l'air. Une egalisation parfaite du colorant 
applique est effectuee dans cette chambre avant que la nappe textile entre 
dans la zone de sechage 4. 
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REVINDICATIONS - 



1 - Procede" d 1 application de colorants ou d'autres agents chimiques sur une 
nappe textile entrainee en continu, en employ ant un liquid e constitu£ au moine 
parti ell ement par un eolvant organique, caracteriee en ce que l'on applique 
une solution d'un maximum de 50% en volume, a savoir un maximum de 500 
cm^ de solvant par 1000 g de matiere textile, au moyen d'un rouleau appli- 
cateur grave ent our e par la nappe le long d v une zone peripherique. 

2 - Proce'de* selon la revendication 1, caracterise" en ce que Ton applique une 
quantity de solution comprise ent re Z0 et 40% en volume, 

3 - ProcecLe* selon la revendication 1, caracte*rise* en ce que la nappe textile 
passe par une chambre d'egalisation par repos, a la suite de son passage 
autour du rouleau appli cat eur, avant d'arriver dans une zone de sechage ou 
de fixage. 

4 - Precede selon la revendication 1, caracterise* en ce que I 1 on applique la 
solution de colorant au rouleau grave" en amont de la zone peripherique du 
rouleau ent our £e par la nappe textile. 
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PL. 1/2 



Fig. 1 




Fig.2 
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Fig.4 
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